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HartUl en ritning. 



C. G. WALLIN, STOCKHOLM. 
Satt och anordning vid cellulosakokning. 



Vid cellulosakokning bar man vidtagit manga 
itgaxder f 5r att s6rja for god varmeekonomi, iso- 
lering av kokarna, anordningar fox tillvarata- 
gande av avgasvarme m. m. Sasom koknings- 
processen nu i praktiken genomf ores, namligen 
diskontinuerligt, ligger emellertid i sjalva.syste- 
met en k&Ua till of rankomliga varmeforluster 
darigenom att stora vaimemangder, som rim- 
ligtvis eUer praktiskt icke kunna tillvaratagas, 
bortga vid kokarens tomning. Det varmeinne- 
hall, som blandningen av behandlingsgods och 
utidsningsvatska mlste bava f 6r kokmngspro- 
cessens genomf orande, ax alltf ox stort fox den 
faxdigkokta pxoduktens vidaxe behandling. 
Vanned verskottet bar man icke belt kunnat ut- 
nyttja och kokningspxocessens vaimeekonomi 
bar harigenom blivit lidande. Aven vid konti- 
nuerlig framstallning av cellulosa forefinnas 
tekniska svarigheter for tillvaratagande av detta 
overskottsvarme, aven om man vid dessa pro- 
cessed undviker den extra uppv&rinning av 
sjalva kokaren, som vid diskontinuerlig kokning 
miste ske for varje kok. 

Foreliggande uppfinning avser ett satt vid 
kontinuerfig framstallning av cellulosa, yarige- 
nom detta overskottsvarme kan utnyttjas fSr 
processens genomf drande. Detta fistadkommes 
enligt uppfinningen darigenom, att kokv&tska 
avtappas fr&n kokningsrommet och bringas att 
stromma i varmekontakt med kokareinnehallet, 
i och for varmentbyte med detta. For att pi 
basta satt knnna ovexvaka processens gang bdr 
lampligen den avtappade kokvatskans strom- 
ningshastighct knnna reglexas. Vid processer, 
dax under ntlosning varande kokareinnehMl pas- 
serar i motstrdm mot fardigutlost kokareinne- 
hill under varmeutbyte med detta, fores den 
avtappade kokvatskan lampligen i varmekon- 
takt med fardigutlost kokareinnehall, vilket dar- 
vid avgiver varme till kokvatskan. For erna- 
ende av god varmeutvaxling ledes den avtappa- 
de kokvatskan lampligen i motstrdm mot koka- 
reinneMUet resp. det faidigutl6sta kokareinne- 
hallet. Uppfinningen avser, aven en anordning 
for f orf aringss&ttets utf orande, vilken i huvud- 
sak kannetecknas darav, att inom eller utom 
tryckskalet till den kokare, i vilken process en 
utf ores, ar anordnad en platmantel, som avgran- 



sax ett perif eriellt mellanrum i kokaren, vilket 
over en f ramdrivningsanoxdning, t. ex. en pump, 
kommunicerax med kokarens inxe. Denna plat- 
mantel ar lampligen anordnad koncentxisk med 
tryckskalet 

Uppfinningen skafl narmare beskrivas under 
hanvisning till k bifogade ritning visad utfo- 
ringsfoxm av densamma, i saraband vanned 
aven andra for uppfinningen utmarkande kan- 
netecken skola angivas. A ritningen visas i 
fig. 1 en langdsektion av en enligt uppfinnin- 
gen utford kokare. Fig. 2 ar en sektion efter 
linjen 2 — 2 i fig 1. 10 betecknar en kokare, 
som &x f Srsedd upptill med en avgasnings- och 
sakerhetsventil 11 och nedtill med ett utlopp 12. 
Inuti kokaren 10 och koncentriskt med denna 
ar anordnad en upptill oppen behallare 13, vil- 
ken ar forsedd med en intagsledning 14 for 
behandlingsgods och utidsningsvatska. Kon- 
centriskt med den uppat sig svagt koniskt vid- 
gande beh&Uaren 13 ax anordnad en med slitsar 
eller andra for spridare- eller silandamal lamp- 
liga dppningar fdrsedd platmantel 15, som med 
behallarevaggen bildax ett fickliknande mellan- 
mm 16. I behallaxens nedxe del ax anordnad 
en liknande platmantel 17. Inuti eller utanpa 
kokaren 10 ar vidare anordnad en platmantel 
19, vilken lampligen ax koncentrisk med koka- 
revaggen och med sagda vagg bildar ett mellan- 
mm 19'. Den av platmanteln 17 avgransade 
fickan 18 star genom en ledning 20 och en i 
denna inkopplad pump 21 i forbinddse med 
mellanrummets 19 nedre del. I sin ovre del ax 
sagda mellanxum genom en ledning 22 och en 
d&ri anordnad pump 23 forbundet med en led- 
ning 24, vilken kommunicerax med kokarens inre 
dels genom en eller flera i fickan 16 utmynnande 
ledningar 25, dels en eller flera direkt i koka- 
rens inre utmynnande ledningar 26. I en med 
ventiler forsedd foTbiledning 27 till ledningen 
24 ar inkopplad en uppvarmningsanordning, 
t. ex. en kalorisator 28. I kokaren inmynnar 
vidare en ledning 29 for tillfdrande av anga 
och en ledning 30 for tillf orande av utldsnings- 
vatska av onskad koncentration och viss kemisk 
sammansattning. Dylik utlosningsvatska kan 
aven tillforas cixkulationsvatskan genom en i 
ledningen 24 inmynnande ledning 31. 



2 — 90 

Den ovan beskrivna kokaren aibetar pi fal- 
jande satt: Tiaflis eller annat cellnlosahaltigt 
fibennaterial inf ores i kokaren *i11gft.m T n%ns med 
ntlosningsvatska genom ledningen 14 ocb strom- 
mar upp genom beb&Jlaren 13 ocb daref ter over 
dennas oppna, ovre ande ned genom meUanrum- 
met 32 mellan bebillaren 13 ocb kokaren 10 for 
att sedan ntstromma genom ntloppet 12. Strom- 
ningsriktningen ay blandningen ay behandlings- 
gods ocb ntlosningsvatska angives i fig. 1 av 
pilar. Det under ntlosning varande, i beballa- 
ren 13 nppstigande bebandlingsgodset passerar 
siledes i motstrdm mot mer eller mindre fardig- 
ntlost behan filings gods, som strommar ned ge- 
nom mellanmmmet 32. Genom silen 17 av 
akiljes en del av ntlosningsvatskan frin bland- 
ningen av kokvatska ocb behandlingsgods, fores 
av roret 20 till pxtmpen 21 ocb darifrin till mel- 
lanrommet 19' samt pumpas slutligen darifrin 
av pnmpen 23 genom ledningarna 25 ocb 26 
inyo in i kokaren, varvid den genom ledningar- 
na 25 inforda kokvatskan ytterligare kan for- 
varmas i t et kalorisatorn 28. Erforderligt 
varme for ntlosningsprocessens genomf drande 
kan aven tillforas kokareinneb&llet direkt me- 
deist inga exempelvis genom ledningen 29. For 
kompensering av i process en itgingna kemika- 
lier tillfgres exempelvis frisklnt av avpassad 
koncentration ocb TrimngTr sammansattning ge- 
nom ledningarna 30 ocb 31. 

Varmentvaxling ager siledes rum dels mel- 
lan den npp genom beb&Uaren 13 strSmmande 
blandningen av behandlingsgods ocb ntlosnings- 
vatska ocb den ned genom mellanmmmet 32 
passerande blandningen, dels mellan denna se- 
nare blandning ocb genom meUannzmmet 19' 
nppit strdmmande ntlosningsvatska. Genom. 
avpassning av mangden reap, bastigbeten av den 
sen a r e vatskestrommen ocb samtidig reglering 
-av den direkt till kokaren och/eller till kokvat- 
skan tillforda vajmemangden kan man tydligen 
efter dnskan avpassa temperatnren bos den ge- 
nom ntloppet 12 ntstrommande fardiga massan. 



Patentanspr&k: 

l:o) Satt vid framstallning av cellnlosa i 
kontinnerliga kokare, kannetecknat darav, att 
kokvatska avtappas frin kokningsrnmmet ocb 
bringas att stromma i varmekontakt med ko- 
kareinneMllet i ocb for varmentbyte med detta. 

2:o) Satt enligt patentanspr&ket l:o), kan- 
netecknat darav, att kokvatska avtappas ocb 
bringas att med reglerad bastigbet stromma i 
virmekontakt med kokareinnehAllet i ocb for 
varmentbyte med detta. 

3:o) Satt enligt patentanspr&ket l:o) eller 
2:o), kannetecknat darav, att den avtappade 
kokvatskan fores i motstrdm mot kokareume- 
hillet 

4:o) Satt enJigt patentanspriket 1»), 2:o) 
eller 3:0), kannetecknat darav, att den avtap- 
pade kokvatskan bringas att stromma mom sam- 
ma tryckrnm, i vilket kokningsp recess en for- 
siggir. 

5:o) Satt enligt patentanspriket l:o), 2u>), 
3 :o) eller 4:o) vid processer, dar nnder ntlos- 
ning varande behandlingsgods passerar i mot- 
strdm mot fardigntlost kokareinneball nnder 
varmentbyte med detta, kannetecknat darav, att 
den avtappade kokvatskan fores i varmekontakt 
med fardigntlost kokareinneball nnder varme- 
ntbyte med detta. 

6:o) Satt enligt patentanspriket 5:o), kanne- 
tecknat darav, att den avtappade kokvatskan 
f ores i motstrdm mot det fardigntlosta kokare- 
innebSJlet. 

7:o) Anordning for ntforande av det i nigot 
av foregiende patentansprik angivna sattet, 
kannetecknad darav, att inom eller ntom tryck- 
skalet till den kokare, i vilken process en ntfores, 
ar anordnad en ett periferiellt lampligen med 
tryckskalet koncentriskt mellanrnm avgransan- 
de plitmantel, vilket mellanrnm over en fram- 
drivningsanordning kommnnicerar med kokarens 
inre. 
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